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Patentanspruche 

Hydroly^a und/oder Kondensate von Epoxld- und Silangruppen 
enthaltenden Oligomeren und Poiymeren, herstellbar, indem man 
mindestens ein mindesiens eine Epoxidgruppe (a1) und 
mfndestens eine hydrolysierbare Silangruppe (a2) enthaltendes 
Oligomer und/oder Polymer (A) hydrolysiert und/oder kondensiert 

Hydrolysate und/oder Kondensate nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzefchnet, dass das das OHgomer und/oder Polymer (A) mit 
Hilfe eines Soi-Gel-Verfahrens kondensierbar ist 

Hydrolysate und/oder Kondensate nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzefchnet, dass die Hydrolysate und/oder 

Kondensate durch Hydrolyse und Hydrolyse und/oder 

Kondensation des Olrgomeren und/oder PoJymeren (A) herstellbar 
sind. 

Hydrolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzelchnet. dass die Hydrolysate und/oder 
Kondensate in der Gegenwart mfndestens einer Art von 

Hj^rolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, dass das Oligomer and das Polymer 
(A) aus der Gruppe der Copolymerisate olefinisch ungesattigter 
Monomene ausgewahit slnd . 



4, 
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6.. Hydrolysate und/oder Kondensate nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzelchnet, dass das Oligomer und das Polymer (A) 
(MGth)Acrylatcopolymerisate sind. 

5 7. Hydrolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspriiche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, dass das MolverhaJtnis von 
Epoxidgmppen (al) zu hydrolysierbaren Silangruppen (a2) in 
einem Oligomer oder Polymer (A) bei 1,5 : 1 bis 1 : 1,5 Kegt 

10 8,. Hydrolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspriiche 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrolysiert>aren 
Sflangruppen (a2) die allgemelne Fonmel II haben: 

-SiRmR^n (II), 

15 

worin die Indices und die Variablen die folgende Bedeutung haben: 

einbindlges. hydrolyslerbares Atom oder elnbindige, 
hydrolysierbare Gruppe; 

einbindlger, nioht hydrolysierbarer Rest; 

ganze Zahl von 1 bis 3 und 

0 Oder 1 oder 2 

mit der Mafigabe, dass m + n = 3 . 



20 



R 



R 



m 



25 



n 



9 

30 



Hydrolysate und/oder Kondensate nach Anspiuch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das einbindlge, hydrolysierbare Atom R aus 
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der Gruppe, bestehend aus Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom und 
lod, und die einbindige, hydrofysierbare Gruppe R aus der Gruppe, 
bestehend aus Hydroxylgruppen, Aminogruppan -NHa und Gruppen 
der allgenneinen Formel III: 

5 

R^-X- (1(1). 
worin die Variablen die folgende Bedeutung haben: 

Sauersfoffatom, Schwefelatom, Carbonylgruppe, 
Carboxylgruppe, Thlocarbonsaure-S estergruppe, 

Thiocarbonsaure-O-estergruppe oder Anninogruppe -NH- 
Oder -NR^-; 

einbindiger, organfscher Rest, enthaltend mindestens eine 
Gruppe, ausgewahit aus der Gruppe, bestehend aus 
substrtuierten und unsubstituierten, veizwelgten und 
unverzweigten, cydischen und nichl cyclischen Alkj^-. 
Alkenyl- und y^kinyU sowie substltuierten und 
unsubstituferten Arylgruppen, Oder hieraus bestehend; 

ausgewahit sind. 

Hydrolysate und/oder Kondensate nach eJnem der Anspruche 1 bis 
9, dadurch gekennzeiohnet, dass das Oligomer und das Polymer 
(A) durch Copo(ymerisaton mJndestens eines, mindestens eine 
Epoxidgruppe (a1) enthaltenden Monomeren (a1) mit mindestens 
einem, mindestens eine hydrolysierbare Silangruppe (a2) 
enthaltenden Monomeren (a2) herstelibar sind,. 



10 
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11. Hydrolysate und/oder Kondensate nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Monomeren (a1) und (a2) mit mindesiens 
einem weiteren, von (a1) und (a2} verschiedenen Monomeren (a3) 
copolymerisier bar sind- 

5 

12. Hydrolysate und/oder Kondensate nach Anspruch 10 Oder 11, 
dadurch gekennzeichnet dass die Monomeren (a1), (a2) und (a3) 
mindestens eine ofefinisch ungesattigte Gruppe enthalten. 

10 13- Hydrolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspruche 10 

bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die olefinisch ungesatligten 
Gr uppen MethacryJat- und/oder Acrylatgruppen sind. 

14. Hydrolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspriiche 10 
^5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Ofigomer und das 

Polymer (A) durch radikalische Copolymerisation der Monomeren 
(a1), (a2) und (a3) herstellbar sind. 



16. Hydrolysate und/oder Kondensate nach einem der Anspruche 10 
20 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Molverhaltnis von 

Monomer (a1 ) zu Monomer (a2) bei 1 ,5 : 1 bis 1 : 1,5 fiegt 

16. Verfahren zur Hersteilung der Hydrolysate und/oder Kondensate 
gemaB einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
25 dass man die Oligomeren und/oder Poiymeren (A) bei einem pH- 

Wert < 7 hydrolysiert und/oder kondensiert 



17 

30 



Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass man 
die Hydrolyse und/oder Kondensation in Gegenwart einer 
orgaaischen Saure durchfuhrt 
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18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet. 
dass man die Hydrolyse und/oder Kondensation bei - 10 bis + 50 



19. 



20. 



21. 



"C durciigeitifirt. 

Verwendung der Hydnolysate und/oder Kondensate gemaft einem 
der Anspr iiche 1 bis 15 und der nach dem Verfehren gemaS einem 
der AnsprtJclTe 16 bis 18 hergestellten Hydrolysate und/oder 
Kondensate als haitbare Massen oderzu deren HersteHung. 

VenArendung nach Anspruch 19, dadurch gelcennzelchnet, dass 
man kationtsch stabHisierte Nanopartfl^ef als Katalysatoren fur die 
Hartung der hartbaren l\/1assen verwendet. 

(IWeth)Acrylatcopolymerlsate (A), enthatend laterale und/oder 
tenninaie Epoxldgruppen (a1) und laterale und/oder temiinale, 
hydrolysierbare Siiangruppen (a2) der alfgemelnen Fomiel II: 

-SiRmR^n (IJ), 

worin die Indices und die Varlabien die vorstehend angegebene 

Bedeutung haben, im Molverhaitnis von (a1) : (a2) = 1,5 ; 1 bis 1 : 

1,5. bevonzugt 1,3 : 1 bis 1 : 1,3 und insbesondere 1.1 : 1 bis 1 1 ■ 
1. 



